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Bestimmung des elektrischen Widerstandes 

Deutsche^aisung EN 1081 : 1998 



DIN 



EN 1081 



DIN 51953 :197&08 



ICS 97.150 

Oesknptorcn; Bcdenb^lag. eleklrischer Wderstand 

Resiiient floor covenngs — Ofiterminatiort of (tie electrical resistance; 
German yer^foo EN 1081 : 1998 

Rev&tDments de sol rterlient? — Odterminatlon de la r^istance 
que; Version allemande EN 1 08 V. 1 993 



Die Europaische Norm EN 1081 : 1998 hat den Statud einar Deutschen Norm. 



Nationales Vorwort 

Oiese Gonopafech© Nom> wurda vom CEN/TC 134 .ElasUscnc ur»J textile eodentwlage" erartoneL OeutScWand war 
durch den als SplegeJauBSchuft fifts FNK fur elastifiche Bodenbelage eingcfietzien FNK-Afbdteau^achgft 403.S .Beden- 
beidge' «n der 6edrtM&itu/^ betBiiigt 

Fur di« in Abschnitt 2 rWeitefi iniemaOonalen Normen wird tra folgenden auf die entsprechenden Oeuischen Nwmen nin- 
gewiesen: 

lEC 93 $iehe DIN )£C 93 (VOE 0303 T«n 30} 
19048 siehe DIN 53519-1, DlN 53519-2 

GcgenQberDlN 51953 : 1975-08 wurden fcilgende Andonjngen vorgenommen: 
- £urOp3i$£^e Noon EN 1081 Cil>©mommen, 

FrOhort Ausgaben 

OtN 51953; 19G0-12. 197SK)8 



Nstionaler Anhang NA (informstiv) 
Literaturhinwelse 

0<N 53519*1 . . 

PfQfung won 6l3slQm«ran — Bwtimmung der Kugcldruckh^rte von \A/eichgu/nm;. Interna Konoler Gummihqnegrad 

(IRHO). Haftepfvftjng an Normprooen 

OIN 53519-3 . , ^ 

PfOfung von Elastomeren — Bestimmting der Kggeldruckhirte von Weichgummi, Intemalionalfir Gumrninartegrao 
(IRHO), HSrteprCrfung an Proben ge/lnger Abmassungen, MikrehSrteprWung 

OIN (EC 93 

(VOe 0303 Tea 30) , ^ ^- w .^^w 

Pruf^effahren tor eiettrglsoHefStoffo — Spezifisc^ier Du/chgangswid^r^iti nd und 5pezifi5ch«r OP9fflaehenwide<swno 
von faiten. elektnsch feoUerendan Wedcstoffen (lEC 93 : 1980): Deutsche Passung HO 429 Si : 1983 



Portsetzung S Seiten EN 



Normco&usschwIJ Kunststoffe (PNK) im DIN Oeuisehes inetihJt fur Normung e.V. 

NomieAdutschuB MalerialorOfung (NMP) im OW 
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EN 1081 : 199a 



Vorv/ort 

Dies© Eufopaischc Norm wurde vom Technischen KomHeo CEl^C 1 J4 .Sastischa vrtO textile Botfer^bdage'* erarbcitet, 
Oessen SaKreiafiat vom BSI genatten wird. 

Diese Sufoodrsche Norm mu6 den Status einer nadonalen Norm erhaiten, erttweder durch VefSfTencnchong ei^eA identisehen 
Texte^ Oder durch AnartceAoung b»$ Juli 1998. und etv^aig© entoesenstehende oationale Nomten inDssen bis Jofi 1998 
zurudcgezogen warden. 

Enlsprecheod def CEN/CENELEC-Geschaftsordoung s\f\6 die naUon^ien Normungsinstitute derWgenden LSnder gehaUen. 
dfese Europdische Norm 2u ubemehmen: 

Be^gieo. OanemarK Oeutschtand, Rnn'land. Frankreich. Griechenland, Wand, island. Itaiien. titfemburg, Niedcrtande, Norwe- 
gen. Osterroicn. Portugal. Schwedan. Schweiz. Spaoien, dieTschechische RepubliK und das Ver^inigte Konigreich. 



1 Anwendungsbereich 

Diese Europaische Norm legt fest: cln Verfahreo Z\jr 
BestJmmung des OufC^gangswiderstandes eines Bodenbe- 
lags. ein Ve/tahren zuf Bestimmung des Ob^fflacheowider- 
standes und ein V^Hi^^ren 2ijr BfeStimmung das Erdsblel- 
Cungswidef^landes eines vertegten Bodent>elag$. 



2 Normative Verweisungen 

Oiese EuropSische Nom> ef>mait durcrt datlerie oder unda- 
u'orle Va/wetsongeo Fe&tlegungon aus andaron PubtlkatiG- 
nen, D*ese nomnativen Verweisungen slr»d an deo Jewelii- 
gen Stciien im Texlziliert und difi PubiiKationen stnd ^acn- 
slehend au/gefuh/t 6ei datienen Vefwelsungen 9ehdr6f> 
spatere Anderungen oder Oberarbeltungen dleser Publlka- 
tionen nur zu diasef Europsischen Norm, faits sio durch 
Ajid^njng oder Obefart>citung cingeacbetiet 5ind. 6ei onda- 
tJertcn VcfM/eisungen gitt die fede Ausgabe der in fiezug 
genommenen Pubiikatlon. 

tEC93:l960 

Methods of test for volume resisiiviV and surface resisti- 
vity of ^oPid eisctncsl insglattng materidls 

ISO 48 

Rubber, vulcanized or th^rmoplasdc — Determination af 
hardness ^hardness between 10 IRHO and 1 00 IRHO) 



3 Definitionen 

Fyr die ATlwendung dieser Norrn gaUen foigende Ddfinitio- 
nen: 

3.1 Ourchgd/^gswiderstand 

Der eiektrische Widcrstand, gemessen an einer Probe zwi- 
schen dfif OreliliSeleKl/ode (sieh© Blld 1) auf der ObefflS- 
che des Bpdenbetages und einer Elekirode auf der unmil- 
lelbar gegenubedlegend^n Urtierseiie (siehe Bild 2). 

3.2 Erdableitwiderstar^d R2 

Oer elektdsche Widerstand, gcmesson an einem vartegren 
Bodenbelag zwi^hen der auf d»e Oberseite gedruckten 
OreifuQelekirode and Erde. 

3.3 Oberflachenwiderstaod 

Der eiektrische Widerstsnd. gamessen an einem venegian 
Bodenbelag zwischen zwei Drojful^elektroden (siehe BUd 
d*e in einem Abstand von 100 men aufgesetzt $tnd (siehe 
Slid 3). 



4 Probenshme 

Aus dem ajr VerfOgung slehenden Material ist eine repra* 



$qII etwa e»n Drlttol der Probejcorperag? dem Sereich tf\ der 
Nahe der Kanten kommen. mit AbstSnden von 50 mm bis 
lOO mm z^sc^en der auQeren Kante ded Pr^bekdrper^ 
und derndchstliegenden RoHenkanta. 



S Gerate und Hilfsmittel . 

5.1 Orcfftifteiewrode (siehe Bild 1), bestehend dus einer 
drei$6it»g9n Aluminiumplatte cnit aufgeklebter* isoforender 
Triicflache und drel sngeschraubien zylindHschen Gummi- 
rcaen im AbsldOd von ISO mm zueinar\def auf der Uote^ 
seite. 

Die GummlKae mOssen ©rn© nach ISO 48 entsprechende 
Harte von 50 IRHD bis 70 IRHD hdben. und der etek- 
tnsche Wide/Stand jed«9 GMrytmifuQes mu& Weiner 10^ A 
sein.. wanrt er gshalten 2wi5Chdn zwal MetaVoberjla- 
chen— gepruhwird. 

ANMERKONG: Die zuvor beschriebene .weiche Elelciro* 
de" ermogilcht einen Innigon Kontakt mit einem glatten 
Bodenbelag und hat sich in der Prapcis als die zuffie- 
den$ieilendsiB herausgesietit 

5.2 Sine l^est, did mindastens mit 300 N auf die Oreilua- 
elekcrode drucken kann. 

ANMSRKUNG; Oias kann durch Beiastung durch das Kor- 
pergewicht erfolgen, Bei Verfahren C steJIt sich cine 
PrOfperson mit einam Futt auf jede der Eteklroden. 

5.3 WiderstandsmeAger^t, KaHbhe^ geeignet sur 
Bestimmung des Widerstandes R eines BodenbeJages mit 
einer Unsicherheit von ± 5>if in dem Bereich von lO^ n Ws 
10^0 fl und von ± ^Q% fiirmehr als 10^^^ il FQri? < \0^Q 
mud die Gleicrhspartnung 100 V und fur 10* ft SOOV 
betragen. 

ANMERKUNG: Vorzugsweise warden WiderjtandsmelV 
gerSte mit Schaitung nach l£C 93. Abschnitt Z2. 
benut^tr vorteiihaft rnit dfgliaier MeGwerldnzeige des 
Stromss- 

5.4 Prufgerate, fur Temperalumiessungen mH einer UnsJ- 
cherheil von i 2 und fQr relative Feuchtigkeit mH einer 
Unsichecheit von ± 5%- 



6 Verfahren A - 

fur Durchgangswiderstand A, 

6- 1 Kurzbeschreibung 

Oer Ourchgangswidersiand einer Bodenbelagsprobe wind 
gemesscn zwischen je einer Etekirode av^ der Oberseite 
und der Ruokseite mit Hitfe einer be$timmten Spannung 



